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Peinture antl-graffitt, sa pi^paration et proc6d6 pour enlever les graffiti formes sur une surface recouverte 
d'une telle peinture. 

(57) L'invention a pour objet une peinture dite anti-graffiti. 
c3ract^ris6e en ce qu'elle comprend en tant qu'agent anti- 
graffiti, de 0.1 a 30 % en poids d'une cire presentant un 
point de fusion ou de ramolllssement dans la gamme d'en- 
viron 40 k environ 180 ''C. 

Application d la formation de revStements sur lesquels 
les grafnti peuvent etre enlev^s facilement, sans laisser de 
trace, au moyen d'un nettoyant appropri^. 
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Peinture anti-graf f iti^ sa preparation et procede pour 
enlever les graffiti formes sur une surface recouverte d'une 
telle peinture. 



5 

L' invention a pour objet Tine nouvelle peinture 
anti-graffiti et un proc6d6 permettant d' enlever facilement 
les graffiti form6s sur une surface recouverte d'une telle 
peinture. 

10 A I'heure actuelle^ la presence de graffiti^ en 

particulier sur les revet ements interieurs et exterieurs des 
moyens de transport tels que notamment les m^tros et les 
trains et sur les batiments tant publics que priveS/ pose 
des problemes import ants de nettoyage. En effetr les 

15 peintures actuellement disponibles dans le commerce se 
laissent pen6trer progress ivement par les pigments ou les 
colorants contenus dans les produits utilises pour realiser 
les graffiti tels que notamment les produits en bombes 
aerosols et les marqueurs d encre^ et les produits^ de 

20 nettoyage dispondLbles ne permettent pas un nettoyage par fait 
des surfaces raunies de ces peintures : il reste sur la 
surface marcjuee une "ombre" plus ou moins prononcee apres le 
nettoyage . 

Les bombes aerosols couramment utilisees pour 
25 realiser des graffiti contiennent des pigments mis en 
suspension dans un ou plusieurs liants, des additifs divers 
des solvants volatils et un gaz propulseur. La partie 
essentielle de ces systemes est constitute par le liant qui 
peut etre . de different s types tels que cellulosique^ 
30 glyc6rophtalic3njer acrylique tbermoplastique ou rfesine dure k 
haut point de fusion, du type tliermoplasticjue. Ces systemes 
durcissent au sectLage, ce qui. complique leur elimination. 

Par ailleurs^ les marqueurs a encre couramment 
utilises pour realiser des graffiti contiennent 
35 essentiellement des colorants organiques en solution dans 
des solvants relativement volatils pour accelerer le 
sechage. lis peuvent en outre contenir un ou plusieurs 
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liants pour donner \in peu de "corps" au marquage. Les 
solvants utilises dans les marqueurs etant souvent 
hydrophiles, ils favorisent la migration des colorants dans 
le revStement sous-jacentr en 1' occurence ici la peinture de 
5 rev^tementr ce qui escplique que les graffiti formes avec les 
marqueurs sent souvent encore plus difficiles k 61iminer que 
ceux form6s avec des boinbes aerosols. 

Ne disposant pas juscju'd present , comme il a ete 
dit plus liaut, de produits capables d'eliminer totalement 

10 les graffiti de quelque origine que ce soit, on a eu I'idee 
de tenter de mettre au point des peintures ou revetements 
sur lesquels les graffiti ne pourraient s'accrocher, appeles 
"peintures anti-graffiti". 

On connait actuellement essentiellement deux modes 

15 de realisation de "peintures anti-graf f iti" . 

Selon le premier mode de realisation de I'art 
anterieur^ on ajoute aux formulations de peintures des 
agents tensio-actif s silicones tels que par exemple des 
polysiloxanes . Les additifs de ce type possSdent une force 

20 de tension superf icielle tenement faible que les graffiti 
ne peuvent s'accrocher de fapon stable sur la peinture 
traitee . 

ToutefoiSy dans les revetements obtenusi^ les 
agents tensio-actif s s'etalent en couche mince en surface, 
25 sans former de liaison clximicjue avec la peinture et, au 
cours des lavages successifs naturels ou provoques, le 
pouvoir anti-graffiti de tels revetements s'estompe puis 
disparalt . 

De plus, les additifs silicones doivent Stre 
30 manias avec precaution car ils peuvent entralner des 
contaminations au voisinage des autres peintures, en donnant 
des defauts de surface tels cjue crateres ou yeux de poisson, 
ou refus de mouillage. 

Selon le deuxieme mode de realisation de l*art 
35 anterieur, on produit des revetements trds durs en utilisant 
des resines tres ramifiees, de telle sorte que lors du 
durcissement, il se forme un rSseau tres dense de surface. 
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empecliant ainsi une forte adiierence de tout autre 
revetement* Les revetements de ce type ont done une tres 
grande duret^ de surface et sont dif f icilement rayables . On 
peut ^valuer leur duretfe^ par rapport ^ une echelle de 
5 valeur de duret6 de crayon, comme 6tant de I'ordre de 6 H a 
8 H. ' 

Or qui dit duret6, dit fragilite aux chocs et en 
cas de dommage, ces revetements sont dif f icilement 
rfeparables en raison de leur duret6. Les revetements anti- 

10 graffiti obtenus selon ce deuxieme mode de realisation de 
I'art anterieur presentent done des inconvenients non 
negligeablesr a savoir une mauvaise resistance aux chocs et 
une grande difficulte^ voire meme une impossibilite,. de 
reparation lorsqu ' ils sont endommages . 

15 La presente invention a pour but de rem§dier aux 

inconvenients des peintures ou revetements anti-graffiti 
connus jusqu'd present en fournissant une peinture du type 
anti-graf fitii. e' est -It-dire sur laquelle les graffiti ne 
peuvent s'accrocher de fagon indel^bile, qpii conserve cette 

20 propriete mSme aprds de nombreux lavages naturels ou 
provoqu6s et qui fournit des revStements pratiquement 
depourvus d' imperfections telles que des erateres ou yeux de 
poisson, revetements qui peuvent etre facilement repares en 
cas d ' endommagement et peuvent sans difficulte recevoir une 

25 couche supplementaire de la meme peinture ou d'une autre 
peinture . 

Selon la pr6sente invention, on a trouv6 c[ue ce 
but est atteint en remplagant 1' addition d' agents silicones 
utilisee selon I'art anterieur, par 1' addition aux peintures 
30 d*une certaine proportion d'au moins une cire ehoisie dans 
une famille dSterminSe. 

On entend ici par cires des produits d'origines 
diverses, cbimicjueiaent inertes, presentant en general un 
aspect gras et see au toucher et ayant un caractere 
35 lubrif iant • 

Plus precisement, I'un des objets de 1' invention 
est constitue par une peinture dite anti-graffiti. 
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caracterisee en ce qu'elle comprend en tant qu' agent anti- 
graffiti, de 0,1 a 30% en poids d'une cire pr^sentant un 
point de fusion ou de ramollissement dans la gamme d' environ 
40 d environ 180**C. 
5 La cire en question peut St re ch.oisie notamment 

parmi les cires synthetiques de polytetraf luoro6thylene 
(PTFE) , de polyethylene (PE) , de polyt6traf luoroethyl^ne 
modifie, par melange ou greffage, par le polyfethylfene (cires 
PTFE-PE) , les cires de polypropylene ou les cires amides 

10 amorphes, les defines extraites des produits pet rollers et 
des cires d'origine naturelle telles que la cire de Carnauba 
ou les cires d'abeille. Les cires de type PTFE--PE sent 
toutefois preferees. 

La proportion de cire dans la peinture est, pour 

15 la plupart des applications envisagees, avantageusement dans 
la gaLiniae d' environ 1 cL 5% en poids. 

Le choix du point de fusion de la cire utilisee 
depend essentiellement de 1' application envisagee. Dans la 
plupart des cas, il se situe avantageusement dans la gamme 

20 d' environ 50 a environ 120*^0 car alors 1' aspect de surface 
du revStement obtenu est tres lisse, 

Toutefois, pour certaines applications telles cjue 
celle connue sous la denomination "non metal marking", 
c'est-a-dire la formation de revetements qui ne conservent 

25 pas de traces lorsqu'ils sont rayes par un objet mStallique^ 
le point de fusion de la cire peut dSpasser 120®C mais alors 
le revStement obtenu presente un aspect plus ou moins 
granite . 

Parmi les cires qui peuvent Stre utilis6es dsuis le 
30 cadre de la presente invention, on peut citer, a titre 
indicatif et non limitatif : 

- les cires LANCO-WAX® de la societe LANGER telles que par 
exemples celles commercialisees sous les denominations PE 
1500F, PE 1505F et PE 1544 qui sont des cires de type PE, 

35 TF 1778, 1780 et 1830 qui sont des cires de type PTFE-PE ; 

- les cires de . la societe SHAMROCK, distribuees en France 
par la soci6t6 KEYSER MACKEY sous les denominations NEPTUNE® 
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5223-281 et S 3 68 qui sont des cires de type PE, S NAUBA® 
qui est une cire naturelle et FLUOROSLIP® 225 qui est une 
ciree de type PTFE-PE, 
et 

5 - les cires de la societe DANIEL PRODUCTS COMPANY, 
distributes en France par la socitte ROSSOW sous les 
denominations SLIP AYD® SL 328 (dispersion) , SLIP AYD® 
SL 506 (dispersion),, et SLIP AYD® SL 600 (solide) qui est 
une polyolefine halogenee, inicronisee. 

10 L' agent anti-graffiti sous forme de cire utilise 

selon la present e invention ne provoque pas de "pollution" 
ou de defaut d*adlxerence vis-a-vis des autres peintures et,^ 
en raison de sa tres grande finesse (diametre moyen des 
particules d' environ 3lim) il se disperse facilement sous 

15 agitation, notamment ^ grande vitesse, dans les peintures 
d§ji. existantes, au moment de I'emploi ou dans la masse plus 
ou moins solide d'une partie des constituants de la 
peinture, au cours de sa fabrication, comme il sera vu dans 
les exemples qui suivent. 

20 II peut etre introduit sous forme solide, en phase 

solvatee dans le solvant de formulation de la peinture ou en 
dispersion dans un autre solvemt, notamment I'eau, 

II peut se comporter comme une charge. Lors du 
durcissement du revetement, il migre partiellement en 

25 surface et reste prisonnier dans le reseau forme par les 
constituants de la peinture, quel cjue soit le mode de 
durcissement de la peinture, air ou cuisson au four, 

L' invention a en outre pour objet un proc6d§ de 
preparation d'une peinture dite anti-graffiti, caracterise 

30 en ce cju'il comprend essentiellement l*etape consistant a 
introduire, dans une formulation de peinture prete d 
I'emploi ou au cours de la fabrication d^une peinture, de 
0,1 a 30 % en poids, par rapport au poids total de la 
peinture anti-graffiti, d'une cire presentant un point de 

35 fusion ou de ramollissement dans la gamme d' environ 40 a 
environ 180°C, 

L ' introduction de la cire a lieu avantageusement 



•* « 
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sous agitation d grande vitesse. 

Lorsque 1 ' introduction de la aire est effectuee au 
cours de la fabrication proprement dite de la peinture^ la 
cire est avantageusement introduite sous la forme solide, en 
5 presence d'une partie des constituants de la peinture 
formant le complement qui est lui-m§me introduit dans une 
poudre fine obtenue d partir des autres constituants de la 
peinture . 

L' invention s 'applique ^ tous les types de 
10 peintures qu'elle permet de rendre anti-graf f iti^ selon le 
sens donn6 plus haut a ce terme. 

Les peintures anti-graffiti selon 1* invention 
peuvent/ selon la composition de la peinture dont elles 
derivent^ etre utilisees dans des applications aussi variees 
15 que la peinture interieure et exterieure des trains et des 
metres, la peinture de bardage ou de tolture pour le 
batimentr le ravalement des batiments, la peinture du bet on 
et du cimentr la peinture de carrosseries d' automobiles r la 
peinture d'appareils 61ectromenagers que I'on souhaite 
20 prot6ger des taclies et des salissures, et bien d» autres 
encore . 

Lorsqu'un revStement obtenu a partir de la 
peinture anti-graffiti selon 1* invention est souille par des 
graffiti r son nettoyage peut etre realist facilement en 

25 ayant recours a un nettoyant anti-graffiti du commerce. 
Toutefois, pour obtenir un nettoyage plus parfait, on 
prefere avoir recours au nettoyant specifique qui fait 
I'objet de la demande de brevet frangais depos6e 
parallelement par la presente Demanderesse, sous le titre 

30 "Nettoyant specificjpae pour surfaces peintes munies de 
graffiti et ses applications". 

Ce nettoyant est essentiellement constitue d'un bu 
plusieurs solvant(s) et d'un ou plusieurs oxydant(s) 
puissant (s) dont les proportions relatives peuvent varier 

35 dans de larges gammes . 

Les solvants qui peuvent etre utilises dans ce 
nettoyant sont notamment le butanol, 1 ' isopropanol/ 
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I'ethanolr la butyrolactone^ la cyclohexanone^ la N-methyl- 
pyrrolidone, le dimethylf ormamide^ 1' acetate de butyle, 
1' acetate d' ethylglycol, 1' acetate d'ethoxy-propyle et le 
butylglycol . 

5 Les oxydants puissants qui peuvent §tre utilises 

dans ce nettoyant sont de pr6f6rence solubles dans I'eau 
pour faciliter le ringage final et sont notamment des 
peroxydes tels cjue I'eau oxygenSe^ I'acide oxalicjue ou I'eau 
de Javel, notamment a 48**. 

10 Selon encore un autre de ses aspects/ 1* invention 

a pour objet un precede pour empecher la deterioration des 
surfaces par des graffiti/ caracterise en ce qu'il consiste 
essentiellement d munir ces surfaces d'un revet ement obtenu 
a partir d'une peinture dite anti-graffiti selon la presente 

15 invention et a eliminer les graffiti realises sur ce 
revStement au moyen d*un nettoyant essentiellement constitue 
d'un ou de plusieurs solvant{s) et d'un ou plusieurs 
oxydant (s) puissajat (s) • 

L' invention sera mieux comprise d I'aide des 

20 exemples non limitatifs de realisation qui suivent dans 
lesquels les parties sont en poids . 
BXEMgLE 1 ; 

Pf^.lrxf-Mrr^ anti-CTraf f it i de tvpe Polv\arethaner 
monocomposant, A cuisson au four oour le bardaore 
25 dgg batimefits. 

- Melange de base broye a une finesse superieure a 
9/5 (jaune North.) : 

Alkynol® 1665 (1) 9,1 
Oxyde de titane R 960 (2) 29,0 
30 Solvesso® 150 (3) 7/6 

— Complement : 

Alkynol® 1665 (1) 20/4 
Desmodur® BL 3175 (4) 10/0 
Accelerateur de type DBTL 
35 [laurate de dibutyletain a 

10% dans du Solvesso® 
100 (5)] 2/9 
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Acronal® 4F (6) a 50% dans 
du Solvesso® 150 (3) 
Solution de CAB (7) ^ 10% 
dans du Solvesso® 150 
Solvesso® 150 
TF 1830 (8) 



lr5 



8,0 
6,9 
4,0 



100,0 



Notes 



(1) : polyol type polyester sans hulle de la 
societe BAYER 

(2) : produit de la societe DU PONT 

(3) : solvant naphta lourd de la societe ESSO 

(4) : polyisocyanate bloque de la societe BAYER 

(5) : solvant naphta leger de la soci6t6 ESSO 

(6) : polyacrylate tensio-actif de masse 
moleculaire 61evee, de la societe BASF 

(7) : ac6tobutyrate de cellulose de la society 
KODAK 

(8) : cire de type PTFE-PE de la society LANGER. 
Pour obtenir la peinture anti-graffiti, on ajoute 



le complement a la pate de broyage. Cette peinture contient 

4% en poids de cire (TF 1830) . 

On 1 'applique a une epaisseur de 18 a 22 |Xm. La 

cuisson est realisee au maximum de temperature du support 
metallique [Peak Metal Temperature (PMT) ] de 249**C. 
BXgMPLB 2 ; 



Peinture anti-crraf f iti de tvoe oolvester/melaminer 
monocom pQgant. a cuisson au four pour bardaae des. 

- Melange de base broye d une finesse sup6rieure a 



9,5 (jauge North) 



Dypanol® LH 818 (9) 8,00 
EPA (acetate d'6thoxypropyle) 2,30 
Butyldiglycol 1,30 
Efka® 47 (10) 0,30 
Tiona® 472 (11) 20,00 



Aerosil® 972 (12) 

— Complement : 

Dynapol® LH 818 (9) 

Buty Idigly CO 1 

Dynapol® LH 436 (13) 

Cymel® 325 (14) 

Syloid® ED 5 (15) 

Versaflow® base (16) 4 50% 

dans du Solvesso® 150 

Vesturit® BL 1203 (17) 

Byk® 361 (18) 

Acet at e d ' §tlioxy-propy le 

Solvesso® 150 

Slip Ayd® SL 600 (19) 



100,00 

(9) : polyol type polyester sans huile de la 

SOClStS HUIaS. 

(10) : CopolymSre de masse mol6culaire 61ev4e 
pr^sentant des groupements ayant une grande 
affinity pour les pigments, c'est-^-dire qu± les 
mouille bien, de la soci6t6 EFKA CHEMICALS BV. 

(11) : dioxyde de titane de la society CHIMIIAB 
ESSOR . 

(12) agent anti-sedimentation en silice non 
calcin6e, pr6sentant des groupements hydrophiles, 
de la society DE6USSA. 

(13) : polyol type polyester sans buile de la 
societe HOLS. 

(14) : hexam§thoxym6thylm61amine = H3M de la 
societe DYNOCYAK2^MID . 

(15) : agent de matage d base de silice de la 
societe GRACE. 

(16) : Solution lubrifiante de la societe SHAMROCK. 

(17) : solution d'acide p-tolu6ne sulfonique 
bloque de la society HULS. 
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0,20 

34,10 

1,00 
13,80 

6,70 

1,40 

0,90 
0,80 
0,30 
3,20 
3,20 
2,20 
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(18) : agent tensio-actif de type polyacrylate de 
la societe BYK. 

(19) cire de polyolefine halogenee,r solide^ de la 
societe DANIEL PRODUCTS COMPANY. 

Pour obtenir la peinture anti-graffiti, on ajoute 



le complement 4 la pate de broyage. Cette peinture contient 
2,2 % en poids de cire (Slip Ayd® SL 600) . 

On 1» applique ^ une epaisseur de 18 d 22 fim. On 

effectue une cuisson PMT 4 241®C. 



Peinture ant i-ar af f iti a deux composants ; 
formulation de lacme blanche polvurethane d 
sechage ^ l^air. pour les trains. 

On prepare un vernis de deconcentration, c*est-a- 



dire qui sert d regler le taux pigment (s) /liant (s) , ayant la 
composition suivante : 



100,00. 

On utilise le vernis pour preparer une base 
blanche ayant la composition suivante : 



Rfesine polyester-polyol RP428 (20) 
Disperbyk® (21) 
Gel de bentone 27 
Acetate d'fethoxy-propyle 
Desmophen® 670 (22) 
D6panol® J (23) 



50,52 
1,05 
1,80 
10,21 
27,47 
4,21 



Acc616rateur pour polyurethane 
(par exemple DBTL) 
Byk® 300 (24) 
Acetate de butyle 



1,05 
0,31 
3,38 



R6sine polyester-polyol RP428(20) 
Acetate d'^thoxy-propyle 
Disperbyk® 161 (21) 
Oxyde de titane traite au chlore 
Aerosil® 972 

Accelerateur pour polyurethane 
(par exemple DBTL) 



26,4 
6,2 
2, 6 

60,0 
0,3 



0,5 
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Vernis de deconcentration 4f 0 

100,.0. 

Notes : 

(20) : de la soci6t6 CASCO NOBEL 
5 (21) : agent mouillant dispersant de la society 

BYK 

(22) : Polyester polyol de la soci6t6 BAYER 

(23) : solvant de la societe DOW 

(24) : agent tensio-actif de type polyacrylate, de 
10 la societe BYK, 

On prepare un durcisseur pour polyure thane, ayant 
la composition suivante : 

Acetate de butyle 7^0 
Desmodur® N 3375(25) a 75 % 93,0 



15 



100,0 



Note 



(25) : polyisocyanate bloqu§ de la societe BAYER. 
FoCTiiiiat i on de la peinture PQlvuretTtr^ner antl" 

20 graffiti , hlanchg s 

Vernis de deconcentration 19,50 
Base blanche 54,50 
Lanco Wax® TF 1830 3,00 
Durcisseur pour polyurethane 23,00 

25 



100,00 

Cette peinture ou laque est appliquee par les 
moyens habituels tels que pulverisation, brosse, 
pulverisation sous haute pression ("airless") sur des 

30 plaques en t61e et on la laisse durcir, Aprds 8 jours de 
sechage Sl I'air, on applique des "peintures" utilisees 
habituellement pour realiser des graffitis sur les trains, 
suivant les specifications techniques ST-FR N** ET 4-10-47 6 
de janvier 1990 de la Societe Nationale des Chemins de Per 

35 Francais (SNCF) . 

Les produits suivants qui figurent sur la liste 
des produits repertories par la SNCF, sont utilises : 



- marqueur CONTENOIR INDELEBILE SERIE 2000 

- feutre NOIR EDDING 800 

- BOMBE DOREE pour roues 28 AUTOLAC 

- BOMBE FLUO ORANGE 15 AUTOLAC 

- BOMBE NOIRE MAT 3 AUTOLAC. 

Deux, ciuatre et six jours aprfes application des 



graffiti, on les enlfeve completement, en moins de 30 
secondes, avec la solution de nettoyage suivante : 



100. 

Le support est ensuite rinc6 ^ I'eau. On ne 

constate aucune attaque de la peinture anti-graffiti du 
support par la solution de nettoyage. 



Isopropanol 
N-metliylpyrolidone 
Eau de Javel a 48"* 



30 



68 



2 



•* « 
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RE VEND ICAT IONS 
1.- Peinture dite anti-graffiti^ caracterisee en 
ce qu'elle comprend^ en tant qu*agent anti-graf f iti, de 0,1 
a 30% en poids d*une cire presentant tm point de fusion ou 
5 de ramollissement dans la gamme d* environ 40 a environ 
180°C. 

2.- Peinture selon la revendication 1, 
caracteris6e en ce que la cire est choisie parmi les cires 
synthetiquess de polytetraf luoro6tliylene (PTFE) , de 

10 polyethylene (PE) de polyt6traf luoroethyl^ne modif ie, par 
melange ou gref fage,. par le polyfethylfene (PTFE-PE) , les 
cires de polypropylene ou les cires amides amorplies, les 
olefines extraites des produits petroliers et des cires 
d'origine naturelle. 

15 3,- Peinture selon la revendication 2, 

caracterisee en ce que la cire est une cire de type PTFE-PE. 

4.— Peinture selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 3, caract6ris6e en ce que la proportion 
de cire est dans la gamme d' environ 1 a 5 % en poids. 

20 5.- Peinture selon I'une quelconque des 

revendications 1^4, caract6risee en ce que le point de 
fusion de la cire se situe dans la gamme d' environ 50 d 
environ 120°C. 

6. - Proc6d6 de preparation d'une peinture dite 
25 anti-graf f iti, caract^risfe en ce qu'il comprend 

essentiellement I'^tape consistant a introduire, dans une 
formulation de peinture prete a I'emploi ou au cours de la 
fabrication d'une peinture, de 0,1 a 30 % en poids, par 
rapport au poids total de la peinture anti-graffiti, d'une 
30 cire presentant un point de fusion ou de ramollissement dans 
la gamme d' environ 40 Sl environ 180®C. 

7. - Precede selon la revendication 6, caracterise 
en ce que la cire est introduite dans la peinture au cours 
de la fabrication de celle-ci, sous la forme solide, en 

35 presence d'une partie des constituants de la peinture 
formant le complement qui est lui-meme introduit dans une 
poudre fine obtenue a partir des autres constituants de la 
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peinture . 

8. - Application de la peinture dite anti-graffiti 
selon l^une quelconque des revendications 1 cL 5 a la 
peinture interieure et ext6rieure des trains et des m6tros^ 

5 a la peinture de bardage ou de tolture pour le batiment^ au 
ravalement des batiments, a la peinture du b^ton et du 
ciment, ^ la peinture de carrosseries d' automobiles, k la 
peinture d'appareils elect romenager s . 

9. - Precede pour empecher la deterioration des 
10 surfaces par des graffiti, caracteris6 en ce qu'il consiste 

essentiellement ^ munir lesdites surfaces d'un revetement 
obtenu d partir d'une peinture dite anti-graffiti selon 
I'une quelconque des revendications 1 a 5 et ^ eliitiiner les 
graffiti realises sur ce revetement au moyen d'un nettoyant 

15 essentiellement constitue d*un ou plusieurs solvant(s) 
choisi(s) dans le groupe constitue par le butanol, 
1 ' isopropanol, I'ethanol, la butyrolactone , la 
cyclohexanone, la N-m6thylpyrrolidone, le dimethylformamide, 
1' acetate de butyle, 1' acetate d'ethylglycol, 1» acetate 

20 d • etboxy-propyle et le butylglycol et d'un ou plusieurs 
oxydant(s) puissant (s) . 

10. - Proc6d6 selon la revendication 9, caracterisd 
en ce que le- ou lesdit(s) oxydant(s) puissant (s) est (sont) 
soluble (s) dans I'eau et est (sont) choisi(s) dans le groupe 

25 constitue par des peroxydes, notaimnent I'eau oxygenee, 
I'acide oxalique et l*eau de Javel, notamraent a 48°. 

11. ~ Precede selon la revendication 9 ou 10, 
caracterise en ce c[ue ledit nettoyajat est constitue de 30 % 
en poids d' isopropanol, 68 % en poids de N-m6tliylpyrrolidone 

30 et 2 % en poids d'eau de Javel d 48**. 
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Publication No. FR2683540 
English translation of title, abstract and claim 1 
Title 

Anti-graffiti paint, preparation thereof and method for removing graffitis created on a 
surface coated with said paint. 

Description 

The invention relates to a so-called anti-graffiti paint, characterized in that it 
comprises as the anti-graffiti agent from 0,1 to 30% by weight of a wax having a melting 
or softening point In the range from about 40 to about 180°C. 

The invention is used for creating coatings on which the graffitis can easily be 
removed by means of an appropriate cleaning agent without leaving trace. 

Claim 1 

1. A so-called anti-graffiti paint, characterized in that it comprises as the 
anti-graffiti agent from 0,1 to 30% by weight of a wax having a melting or softening point 
in the range from about 40 to about ISO'^C. 




